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LAGE BEI EINEM HYGIE- 




top layer. 



O 



(57) Abstract: The invention relates to a composite material for pro- 
ducing a layer of a disposable absorbent hygienic article that comes 
into physical contact with the body, said layer consisting of at least 
two layers of a nonwoven material that are interlinked by a thermal 
process. The aim of the invention is to increase the processing prop- 
erties of the composite material and to prevent the escape of par- 
ticulate super-absorbent materials from the surface of the hygienic 
article. To this end, the top layer that comes into physical contact 
with the body consists of a mixture of mono-component fibers and 
bi-component fibers. The share of the bi-component fibers is 30 to 
70 % by weight and the denier value of the fibers of the top layer is 
not more than 3.5 dtex. The lower layer comprises at least 40 % by 
weight of bi-component fibers whose higher-melting component is 
constituted of PES (polyester) and the lower-melting component has 
a melting point lower than mat of the mono-component fibers of the 



bis 70 Gew,% betragt und die Feinheit der Fasen, der obeX^ge iSSll ^S^i^ ^ BAomponenteafasem 30 
40 Gew.-% Bikomponentenfasem deren h«h^K m -i~„T v ^ dlex betra «t. *e untere Lage umfasst zu wenigstens 
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Titel: Verbundwerkstoff zur Bildung einer korperzugewandte: 
Lage bei einem Hygieneartikel sowie Hygieneartikel 



Beschreibung 

Die Erfindung betrifft einen Verbundwerkstoff zur Bildung 
einer korperzugewandten Lage bei einem absorbierenden 
Hygieneartikel zum einmaligen Gebrauch, aus wenigstens zwei 
durch thermische Einwirkung miteinander verbundenen 
Vlieslagen. 

Derartige mehrschichtige Verbundwerkstof f e sowie 
Hygieneartikel mit einer korperzugewandten, ublicherweise als 
Topsheet bezeichneten Lage aus einem solchen 
Verbundwerkstoff, sind bekannt. Die korperzugewandte Lage 
uberfangt ublicherweise einen darunter, also korperabgewandt 
angeordneten Speicherkorper, in dem die vom Benutzer 
abgegebene Kdrperf lussigkeit gespeichert werden soil, was bei 
modernen Hygieneartikeln vornehmlich durch superabsorbierende 
Materialien innerhalb des Speicherkorpers erreicht wird. 

An Verbundwerkstoffe der in Rede stehenden Art werden hohe 
Anforderungen im Hinblick auf eine schnelle 
Fliissigkeitsauf nahmef ahigkeit auch bei wiederholter 
schwallartiger Einnassung gestellt. Es soli verhindert 
werden, dafi sich auftreffende Flussigkeit an der Oberflachc 
ansammelt (pooling) und zu den Seiten hin ausweicht, sondern 
die auftreffende Flussigkeit soil von der korperzugewandten 
Lage absorbiert und in Richtung auf den Speicherkorper 
weitergeleitet werden. Auch eine Verteilerwirkung innerhalb 
der Schicht ist erwunscht. Des weiteren soli das 
Rucknassungsverhalten des Verbundwerkstof fs , insbesondere bei 
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Druckbeauf schlagung, wie sie beispielsweise durch das 
Korpergewicht eines Benutzers beim Sitzen hervorgerufen 
werden kann, so gering wie moglich sein. Der Verbundwerkstof f 
soil also eine Abstandshalterf unktion zwischen dem 
absorbierenden Speicherkorper eines Hygieneartikels und der 
Hautoberf lache ausiiben. 

Diejenige Oberf lache, welche mit der Haut eines Benutzers in 
Beruhrung steht, soli als weich und angenehm empfunden 
werden, was sich durch die Verwendung sehr feiner Fasern 
erreichen laSt . Die Verwendung sehr feiner Fasern wiederum 
steht im Widerspruch zu dem Bestreben, ein moglichst 
bauschelastisches Verhalten des Verbundwerkstof fs zu 
erreichen. Hierunter versteht man die Fahigkeit des 
Verbundwerkstof fs eine hohe Ruckstellkraf t gegenuber dem 
Einwirken von auSeren Druckkraften entgegenzusetzen bzw. nach 
Einnassung und/oder Zusammendrucken wieder wenigstens nahezu 
in den Ausgangszustand zuruckzukehren . 

US 5,257,982 beschreibt einen Verbundwerkstof f zur Bildung 
einer korperzugewandten Lage bei einem absorbierenden 
Hygieneartikel, der aus wenigstens zwei Vlieslagen gebildet 
ist, wobei jede Vlieslage eine erste korperzugewandte Schicht 
und eine zweite darunter, also korperabgewandt, angeordnete 
Schicht auf weist . Die Faserstarke der korperabgewandt 
angeordneten zweiten Schicht ist geringer als die Faserstarke 
der korperzugewandt angeordneten ersten Schicht . Die 
Druckschrift lehrt, Schichten grofier Faserstarke 
Vr-rperzugewandt und Schichten niedrigerer Faserstarke 
korperabgewandt anzuordnen. Bei mehreren Schichten werden 
diese in schrittweise abnehmender Faserstarke angeordnet . Die 
Schichten konnen thermoplastische Fasern aus Polyamiden, 
Polyolef inen, Polypropylen umfassen, auch Fasern aus niedrig 
schmelzendem Polyester sind erwahnt. 

EP 0 372 572 A2 beschreibt Polyester-Bindef asern zur 
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thermischen Verfestigung von Faservliesen, die einen 
verhaltnismafiig niedrigen Schmelzpunkt zwischen 160° bis 220° 
Celsius aufweisen. Weitere Hinweise lassen sich dieser 
Druckschrift nicht entnehmen. 

Aus EP-A-0 859 883 Bl ist eine Vielzahl von 
Verbundwerkstoffen mit wenigstens zwei Vlieslagen bekannt, 
welche auch zur Bildung einer korperzugewandten Lage bei 
einem Hygieneartikel verwendet werden konnen. Diese 
Druckschrift befafct sich mit der Verbesserung der 
Fltissigkeitsaufnahme- und -verteilercharakteristik des 
Verbundwerkstoffs als Topsheet bei einem Hygieneartikel, 
insbesondere sollen Durchtrittszeiten und 

Rucknassungsverhalten verbessert werden. Es werden zwei- oder 
dreischichtige Verbundwerkstof f e unterschiedlichster 
Schichtenzusammensetzung offenbart, wobei Mischungen 
synthetischer Bindefasern und matrixbildender Fasern zum 
Einsatz kommen. 

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen 
Verbundwerkstof f der eingangs genannten Art unter 
Berucksichtigung der vorstehend genannten generellen 
Anforderungen an ein Topsheet -Material weiter zu verbessern, 
und zwar im Hinblick auf die Festigkeit des Faserverbunds , 
also zwischen den Fasern einer Vlieslage aber auch zwischen 
den wenigstens zwei Vlieslagen, und im Hinblick auf die 
Neigung des Verbundwerkstoffs, bei der Handhabung Partikel 
(Fasern oder Faserteile) in die Umgebung abzugeben (Stauben) . 
Es wurrift nSmlich f «»«-g* s t*l 1 f, da* V*rbimriw«Tknl-nf f „ 3 „f 
Vliesbasis bei der Handhabung und in besonderem MaSe bei der 
Handhabung in schnell-lauf enden Herstellungs- und 
Verarbeitungsmaschinen, z.B. solchen zur Herstellung von 
absorbierenden Hygieneartikeln, eine sehr starke 
Staubentwicklung mit sich bringen. Diesem weiteren Problem 
soli mit der vorliegenden Erfindung begegnet werden und damit 
die Verarbeitbarkeit von Verbundwerkstoffen aus Vlieslagen 
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verbessert werden. Ferner soil ein NachauSendringen der oft 
komigen superabsorbierenden Polymermaterialien aus dem 
Speicherkorper durch die korperzugewandte Lage hindurch 
verhindert werden. 

Diese Aufgabe wird durch einen Verbundwerkstof f aus 
wenigstens zwei durch thermische Einwirkung miteinander 
verbundenen Vlieslagen gelost, 

wobei die obere korperzugewandte Lage aus einer Mischung von 
Monokomponentenf asern und Bikomponentenf asern gebildet ist 
und der Anteil der Bikomponentenf asern 30 bis 70 Gew.-% der 
oberen Lage betragt, und wobei die Feinheit der Fasern der 
oberen Lage hochstens 3,5 dtex betragt, und 
wobei die untere Lage zu wenigstens 40 Gew.-% 

Bikomponentenf asern umfafit, deren hoherschmelzende Komponente 
von PES (Polyester) gebildet ist und deren 
niedrigerschmelzende Komponente einen niedrigeren 
Schmelzpunkt aufweist als der der Monokomponentenf asern der 
oberen Lage, und wobei die Feinheit der Bikomponentenf asern 
der unteren Lage zwischen 4 und 10 dtex betragt . 

Die Bikomponentenf asern, deren niedrigerschmelzende 
Komponente durch thermische Einwirkung ein Bindemittel 
bildet, fuhren zu einer Verbesserung der inneren Festigkeit, 
d. h. des Zusammenhalts der Fasern untereinander aber auch 
der Fasern zwischen den Schichten. Dadurch, dafi in der 
korperzugewandten oberen Lage auSer Bikomponentenf asern auch 
hoherschmelzende, sehr feine, also sehr dunne 
Monokomponentenf asern vorgesehen sind. wird die oberp. T.age 
als weich und angenehm empfunden. Ein Anteil der 
Bikomponentenf asern von 30 bis 70 Gew.-% hat sich als 
zielfuhrend erwiesen. Werden zu wenig feine 

Monokomponentenf asern in der oberen Lage eingesetzt, die von 
der thermischen Einwirkung unberuhrt bleiben, so wurde die 
Lage als zu hart empfunden werden. Werden zu wenig 
Bikomponentenf asern eingesetzt, die durch die thermische 



W ° 01/25523 PCT/EPOO/09537 



Emwirkung zur Verbindung der Pasern untereinander fuhren, so 
1st der Verbund innerhalb der Lage nicht hinreichend. Durch 
die Wahl der Feinheit der Fasern in der oberen Vlieslage von 
hochstens 3,5 dtex wird aber nicht nur dem Aspekt eines 
angenehmen Traggefuhls Rechnung getragen, sondern es wird 
sehr wirkungsvoll ein weiteres Problem gelost. Es wird 
hierdurch ein Nachaufiendringen kornigen superabsorbierenden 
Partikelmaterials an die Oberflache des Hygieneartikels 
verhindert. Es kann daher auf zusatzliche Hullschichten des 
die superabsorbierenden Materialien enthaltenden 
Speicherkorpers, in Form von dunnen papierartigen Lagen oder 
dergleichen verzichtet werden. 

Mit der Erfindung wurde erkannt, dass die oben erwahnte 
Staubproblematik auf einem Zielkonflikt beruht Im 
Faserverbund soil die zumindestens eine untere Lage vor alien, 
exn ausreichendes Hohlraumvolumen zur Verfugung stellen, urn 
exne schnelle Flussigkeitsaufnahme zu gewahrleisten und als 
Abstandshalter zwischen dem (nassen) Speichersaugkorper und 
der Windelinnenseite fungieren. Dieses wird zum einen durch 
den Einsatz relativ steifer, bauschelastischer Fasern 
erreicht, zum anderen dadurch, dass die untere Lage bei der 
thermischen Verfestigung keine oder nur eine sehr geringe 
Komprimierung erfahrt. Diese Umstande haben zur Folge dass 
bei der thermischen Verfestigung relativ wenig Fasern 
mxtexnander in Kontakt kommen und damit relativ wenig 
Zwischenfaserverbindungen durch die thermische Einwirkung 
ausgebildet werden. Hieraus resultiert bei der 
Weite^erarbeitung des Verbundwerkstof f es die 
Staubproblematik. Unzureichend gebundene Fasern und 
Faserteile neigen dazu, sich aus dem Faserverbund zu losen. 

Durch die Wahl einer speziellen Bikomponentenfaser mit PES 
(Polyester) (oder mit einem PES im Hinblick auf das 
bauschelastische Verhalten solcher Bikomponentenfasern 
glexchkommenden Polymer) als hoherschmelzende Komponente zu 
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einem Anteil von mindestens 40 % bei gleichzeitiger Wahl 
einer Faserstarke zwischen 4 und 10 dtex wird sowohl eine 
ausgezeichnete Steifheit bzw. Bauschelastizitat (resiliency) 
des Verbundwerkstof f s als auch eine hervorragende Bindung der 
Fasern untereinander erreicht. 

Der PES -Kern dieser Bikomponentenf aser sorgt fur eine 
ausreichende Steifheit der Faser und damit fur die notwendige 
Bauschelastizitat und die Auf rechterhaltung eines grofien 
Hohlraumvolumens . Werden zu wenig Bikomponentenf asern mit PES 
(Polyester) als hochschmelzender Komponente eingesetzt, so 
ist die untere Lage entweder zu wenig bauschelastisch (falls 
eine andere Bikomponentenf aser eingesetzt wird, z. B. PP/PE 
(Polypropylen/Polyathylen) -Bikomponentenf aser) , oder die 
Fasern der unteren Lage sind nach der Thermofusion nicht 
hinreichend miteinander verbunden (falls eine 
bauschelastische Monokomponentenf aser als zusatzliche 
Faserkomponente eingesetzt wird) . Letztere Konstellation 
wiirde bei der Weiterverarbeitung des Verbundwerkstof fes die 
oben beschriebene Staubproblematik fordern. 

Die eingangs zitierte EP-A-0 859 883 Bl erwahnt zwar eine 
Vielzahl von Zusammensetzungen der einzelnen Schichten des 
Vliesverbundwerkstof f s . Nur einige wenige 
Ausfuhrungsbeispiele umfassen Bikomponentenf asern mit PES 
(Polyester) als hoherschmelzender Komponente. Die 
Schichtzusammensetzungen weichen jedoch in vielen anderen 
Parametern von der hier beanspruchten Zusammensetzung ab. Die 
Vort eilhaf t igkeit von derarticren Bikomoonentenf asern in der 
beanspruchten Zusammensetzung der Schichten wurde weder 
erkannt noch nahegelegt. 

In vorteilhaf ter Weiterbildung der Erfindung weist die obere 
korperzugewandte Lage ein durch Kalandrieren erzeugtes 
Pragemuster auf , wobei der Anteil der gepragten Oberflache 5 
bis 30 %, vorzugsweise 15 bis 25 %, der Gesamtf lache des 
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Verbundwerkstoffs betragt. Durch die Kalandrierung wird die 
Festigkeit innerhalb des Verbundwerkstoffs weiter erhoht Es 
wird auch die Dichtheit in Bezug auf ein ungewolltes und 
daher zu verhinderndes Austreten von superabsorbierenden 
Partikelmaterialien verbessert. 

Es hat sich des weiteren als vorteilhaft erwiesen, wenn die 
obere Lage mit einem Flachengewicht von 10 bis 30, 
vorzugsweise von 15 - 20 g/m 2 ausgebildet wird. Die 
Flussigkeitsaufnahmerate ist bei einem solchen Flachengewicht 
hinreichend und die Lage ist dennoch kostengiinstig 
herstellbar. 

Dadurch, daS die Fasern der oberen Lage hydrophilisiert sind 
wird die Fiassigkeitsaufnahmerate weiter positiv beeinfluSt. 

In Weiterbildung der Erfindung umfaEt die untere Lage zu 
wenigstens 60 Gew.-%, vorzugsweise zu wenigstens 80 Gew -% 
Bikomponentenfasern, deren hoherschmelzende Komponente von 
PES (Polyester) gebildet ist. Ganz besonders bevorzugtermaSen 
besteht die untere Lage zu 100 % aus solchen 
Bikomponentenfasern. Je hoher der Anteil dieser 
erfindungsgemaS gewahlten Bikomponentenfasern in der unteren 
Lage des VI iesverbundwerks toffs ist, desto bauschelastischer 
(resilient) erweist sich der Verbundwerkstof f bei 
gleichzeitig hoherem Zwischenf aserbindungspotential . 

Bikomponentenfasern konnen in bekannter Weise als Seite-an- 
.q^h t*-F*s~r. ais Kern/Mantel- oder aucb *].c Matr^-F^.r mi* 
fibrillenartig eingelagerter niedrigerschmelzender Komponente 
hergestellt sein. Die Bikomponentenf aser mit PES (Polyester) 
als hoherschmelzender Komponente ist vorzugsweise als 
Kern/Mantel-Faser mit einem zur Langsmittelrichtung der Faser 
exzentrisch angeordneten Kern ausgebildet. Die Starke der 
Kern/Mantel-Bikomponentenfasem betragt in Weiterbildung der 
Erfmdung 5 bis 8 dtex und nach einer besonders bevorzugten 
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Ausf uhrungsf orm 6 bis 7 dtex. 

Nach einer weiteren vorteilhaf ten Ausfiihrungsf orm der 
Erfindung ist die niedrigerschmelzende Komponente der zu 
wenigstens 4 0 Gew. -% in der unteren Lage vorhandenen 
Bikomponentenf aser von PE (Polyathylen) gebildet . Gerade die 
Kombination von PES als hoherschmelzender Komponente und PE 
als niedrigerschmelzenden Komponente hat sich als vorteilhaft 
erwiesen, da solchenfalls die VerschweiSbarkeit mit anderen 
Komponenten von absorbierenden Hygieneartikeln, 
beispielsweise dem iiblicherweise aus PP oder PE gebildeten 
Backsheet, erleichtert wird. 

Der vorliegenden Erfindung liegt die weitere Aufgabe 
zugrunde, einen Hygieneartikel mit einer f lussigkeitsdichten, 
im Gebrauch korperabgewandten Schicht, einem Speicherkorper 
und einer f lussigkeitsdurchlassigen auf der korperzugewandten 
Seite des Speicherkorpers vorgesehenen Schicht zu verbessern, 
und zwar sowohl im Hinblick auf Flussigkeitsauf nahme und 
-Verteilereigenschaf ten und ein geringes 

Rucknassungsverhalten als auch im Hinblick auf die eingangs 
erwahnte Staubproblematik und auch die Barrierewirkung der 
korperabgewandten Schicht, urn ein Austreten von 
superabsorbierenden Partikelmaterialien zur Oberflache des 
Hygieneartikel s zu verhindern. 

Diese Aufgabe wird durch einen Hygieneartikel gelost, wobei 
der Speicherkorper eine Lage aus intravernetzten 
Zellulosef asern mit einem Flussigkeitsretentionswert zwischen 
0 r 6 und 0,9 g F i/g P as e r umfaSt, wobei die Lage intravernetzter 
Zellulosef asern zu 8 - 15 Gew.-% superabsorbierende 
Polymermaterialien enthalt, wobei die 

f lussigkeitsdurchlassige auf der korperzugewandten Seite des 
Speicherkorpers vorgesehene Schicht ihrerseits wenigstens 
zweilagig ist und die obere dieser Lagen aus Fasern mit einer 
Feinheit von hochstens 3,5 dtex besteht, wahrend die untere 
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dieser Lagen Bikomponentenf asern mit einer Feinheit zwischen 
4 und 10 dtex umfaSt, deren hoherschmelzende Komponente von 
PES gebildet ist. 

Das Flussigkeitsruckhaltevermogen der vemetzten und nicht 
vernetzten naturlichen Zellstof f f asern wird durch den 
folgenden Zentrif ugentest durch Angabe des vorstehend 
erwahnten Flussigkeitsretentionswerts bestimmt. Eine Schicht 
aus zu untersuchenden Zellstof ff asern wird im trockenen 
Zustand gewogen, um deren Masse in Gramm zu ermitteln Die 
Pruflinge werden dann 30 Minuten lang vollstandig in einer 
exnprozentigen Natriumchlorid-Losung von demineralisiertem 
Wasser als Pruflosung eingetaucht und anschlieSend 4 Minuten 
bei 276-facher Erdbeschleunigung geschleudert . Danach werden 
dxe Pruflxnge wiederum gewogen, um die Masse einschlieSlich ' 
der gebundenen Flussigkeit zu bestimmen. Die Masse der 
aufgenommenen oder gebundenen Flussigkeit ergibt sich daher 
aus der Differenz der nach dem Schleudern bestimmten Masse 
und der Trockenmasse des zu untersuchenden Fasermaterials 
Dxvxdiert man diese Differenz durch die Trockenmasse, so 
erhait man den Retentionswert in g P1 /g Paser . 

Dadurch, daS der Speicherkorper eine Lage intravernetzter 
Zellulosefasern mit darin enthaltenen 8 bis 15 Gew.-% dieser 
Lage an superabsorbierenden Polymermaterialien aufweist, wird 
exnerseits ein Kollabieren des Speicherkorpers bei 
Flussigkeitsbeauf schlagung verhindert, da intravernetzte 
Zellulosefasern bei Fliissigkeitsbeauf schlagung sich eher 
weiten als in sich 7.« Ba mm ft nf a ]l ft n.. was an sich bekannt und in 
modernen Hygieneartikeln genutzt wird. Andererseits wird 
durch den erf indungsgemafi hohen Anteil an superabsorbierenden 
Polymermaterialien in dieser vorzugsweise korperzugewandten 
Lage des Speicherkorpers darin verbliebene Flussigkeit 
gebunden. Das Riicknassungsverhalten des Speicherkorpers und 
damit des Hygieneartikels wird daher entscheidend verbessert, 
da auch bei Druckbeauf schlagung, etwa durch das Korpergewicht 
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eines Benutzers des Hygieneartikels , in dieser Lage noch 
vorhandene Restf lussigkeit nicht mehr zur Hautoberf lache des 
Benutzers gelangen kann, da sie durch die superabsorbierenden 
Materialien in dieser Lage ausreichend gebunden ist . 

Durch die weitere Ausbildung der f liissigkeitsdurchlassigen, 
auf der korperzugewandten Seite des Speicherkorpers 
vorgesehen wenigstens zweilagigen Schicht, also dem Topsheet 
des Hygieneartikels, dahin, daS die obere dieser Lagen aus 
Fasern mit einer Feinheit von hochstens 3,5 dtex besteht, 
wahrend die untere dieser Lagen Bikomponentenf asern mit einer 
Feinheit zwischen 4 und 10 dtex umfaSt, deren 

hoherschmelzende Komponente von PES (Polyester) gebildet ist, 
wird einerseits - wie eingangs im Zusammenhang mit dem 
erf indungsgemaSen Verbundwerkstof f diskutiert ein 
angenehmes Traggefuhl aufgrund der sehr feinen Fasern in der 
hautberuhrenden Lage der Schicht vermittelt und andererseits 
wird ein guter Faserzusammenhalt mit gutem bauschelastischem 
Verhalten in der unteren Lage und absolute Dichtheit gegen 
ein Austreten von superabsorbierenden Partikelmaterialien 
erreicht . 

In weiterer Ausbildung der Erfindung weist der Speicherkorper 
auSerdem eine Schicht aus nichtvernetzten Zellulosef asern mit 
einem Flussigkeitsretentionswert zwischen 1,0 und 1,4 
Sn/gFaser und wenigstens 20 Gew.-%, vorzugsweise wenigstens 40 
Gew.-% superabsorbierenden Polymermaterialien auf. Diese 
Schicht befindet sich dann unterhalb, also korperabgewandt , 
von der aus intravernetzten Zellulosef asern gebildeten 
Schicht des Speicherkorpers. 

Femer hat es sich als vorteilhaft erwiesen, wenn die 
vorstehend erwahnte weitere Schicht des Speicherkorpers 
ihrerseits zweischichtig aufgebaut ist, indem sie auf ihrer 
im Gebrauch korperabgewandt en Seite eine von 

superabsorbierenden Materialien im wesentlichen freie Schicht 
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aufweist. Diese im wesentlichen SAP-freie Schicht, die 
hochstens 20 Gew.-%, vorzugsweise hochstens 10 Gew.-% an 
superabsorbierenden Materialien aufweist, wirkt dann auasi 
als Sperrmittel fur kornige superabsorbierende 
Partikelmaterialien, die in sehr viel hoherer Konzentration 
m der vorstehend erwahnten Speicherschicht des 
Speicherkorpers enthalten sind, in Richtung auf die 
korperabgewandte Seite, wo die Gefahr besteht, daS diese 
mitunter spitzen Korner die korperabgewandte 
flussigkeitsundurchlassige Schicht (das Backsheet) 
beschadigen konnen. 

Weitere Merkmale, Einzelheiten und Vorteile der Erfindung 
ergeben sich aus den beigefugten Patentanspruchen und der 
zeichnerischen Darstellung und nachf olgenden Beschreibung 
bevorzugter Ausfiihrungsf ormen der Erfindung. 

In der Zeichnung zeigt: 

Figur 1 eine schematische Schnittdarstellung 
eines erf indungsgemafien zweilagigen 
Verbundwerkstof f s ; 

Figur la ein Pragemuster des Verbundwerkstof fs; 

Figur 2 eine schematische Schnittdarstellung 

eines erf indungsgemafien Hygieneartikels . 

Firtur 1 zeigt in schematischer Darstelluna einen 
erfindungsgemaSen Verbundwerkstof f, der als korperzugewandte 
Lage in einem Hygieneartikel eingesetzt werden kann. Der 
Verbundwerkstoff 2 umfaSt eine erste im Gebrauch des 
Hygieneartikels korperzugewandte obere Lage 4 und eine zweite 
im Gebrauch des Hygieneartikels korperabgewandte untere Lage 
6. Die obere Lage 4, die ein Flachengewicht von 18 g/m 2 
aufweist, ist gebildet von einem Karden-Vlies aus einer 
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Fa sermis chung, die zu 60 Gew.-% aus 

Polypropylenmonokomponentenfasern mit einer Feinheit von 2,2 
dtex und zu 40 Gew.-% aus Polypropylen/Polyathylen- 
Bikomponentenfasern mit einer Feinheit von 1,7 dtex gebildet 
ist. Diese Lage wurde kalandriert, wobei ein sogenanntes 
"Tric-Trac-Pragemuster" gebildet wurde, welches alternierend 
zueinander versetzte und in senkrechten Richtungen zueinander 
ausgerichtete Linienabschnitte 8 aufweist. Der Anteil der 
gepragten Linienabschnitte 8 an der Gesamtf lache betragt ca. 
20 %. 

Der Schmelzpunkt der PP-Monokomponentenf asern liegt mit etwa 
160 °C hoher als derjenige der niedrigschmelzenden Komponente 
PE der PP/PE-Bikomponentenf asern mit 110 °C. Der Schmelzpunkt 
der hoherschmelzenden PP-Komponente der PP/PE- 
Bikomponentenf asern betragt etwa 140 °C. 

Die untere Lage 6, die ein Flachengewicht von 12 g/m 2 
aufweist, umfafit einen hohen Anteil von PES/PE- 
Bikomponentenf asern, der bei der bevorzugten Aus fuhrungs form 
zu 100 % gewahlt wurde. Die Bikomponentenf asern haben eine 
Feinheit oder Starke von 4,4 dtex. Der Schmelzpunkt der 
hoherschmelzenden Komponente PES (Polyester) der PES/PE- 
Bikomponentenf asern liegt bei ca. 260°C. Die 
Bikomponentenf a ser ist als Kern/Mantel-Faser mit zur 
Langsmittelrichtung der Faser symmetrischem Kern aus PES 
ausgebildet . 

Als besonders geeignet erweist sich eine Bikomponentenf aser 
mit einer Starke von 6,7 dtex, die vorzugsweise als 
Kern/Mantel-Faser mit asymmetrischem Kern (hohere 
Spiralisierung, resiliency) ausgebildet ist. 

Die untere Lage 6 wurde als kardiertes Vlies ausgebildet. Die 
zuvor kalandrierte obere Lage 4 und die untere Lage 6 werden 
ubereinander angeordnet und im "Air- Through- Verfahren" durch 
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thermische Einwirkung heifier Luft miteinander verbunden, 
wobei die niedrigerschmelzende Komponente der 
Bikomponentenfasern (jeweils PE) durch thermische Einwirkung 
zumrndest angeschmolzen wird und so die Fasern der einzelnen 
Schichten untereinander, aber auch die Fasern in einem 
Grenzflachenbereich zwischen den beiden Vlieslagen 
miteinander verbindet. 

Figur 2 zeigt in schematischer Darstellung eine bevorzugte 
Ausfuhrungsform eines erf indungsgemafcen Hygieneartikels 10 
mit flussigkeitsundurchlassiger korperabgewandter 
Folienschicht 12, einem dreischichtigen Saugkorper 14 und 
einer den Saugkorper auf der korperzugewandten Seite 
iiberfangenden Topsheet- Schicht 16, die ihrerseits wenigstens 
zweilagig ausgebildet ist. Zusatzlich umfaSt der 
Hygieneartikel beidseits des Saugkorpers vorgesehene und mit 
Elastifizierungsmitteln 18 ausgestattete Bundchenelemente 20 
welche nach den aus der Darstellung ersichtlichen Seiten hin 
dxe Topsheet -Schicht uberfangen und kantenbundig bis zu einem 
Langsrand 22 der Folienschicht 12 verlaufen. 

Der Speicherkdrper 14 umfafit eine unmittelbar unterhalb der 
Topsheet-Schicht 16 vorgesehene und mit dieser in Kontakt 
stehende Schicht 24, welche aus vernetzten Zellulosefasern 
mit einem Anteil von 8 bis 15 Gew.-% bezogen auf das Gewicht 
dieser Schicht superabsorbierender Materialien besteht. 
Unterhalb dieser ersten Schicht 24 befindet sich eine zweite 
Speicherkorperschicht 26, die im wesentlichen aus 
Mrhtvemctsten Zellulosefasern mit einem Ant oil von mehr ,1s 
20 Gew.-% superabsorbierenden Materialien besteht. An diese 
Schicht 26 schlieSt sich korperabgewandt eine dritte Schicht 
28 an, bei der es sich auch urn eine Teilschicht der zweiten 
Schicht 26 handeln kann, die ebenfalls aus natiirlichen 
nxchtvernetzten Zellulosefasern besteht, die jedoch keine 
superabsorbierenden Materialien aufweist. Diese Teilschicht 
dient ln erster Linie als Sperrschichc fur kornige 
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superabsorbierende Partikelmaterialien und hindert diese 
daran, weiter nach unten in Richtung auf die Folienschicht 12 
abzusacken und diese zu beschadigen. 

Die korperzugewandte Topsheet-Schicht 16 ist wie bereits 
erwahnt zweilagig ausgebildet, wobei die in unmittelbarem 
Korperkontakt mit einem Benutzer des Hygieneartikels stehende 
obere Lage aus Fasern mit einer Feinheit von hochstens 3,5 
dtex besteht, wahrend die untere dieser Lagen 

Bikomponentenf asern mit einer Feinheit zwischen 4 und 10 dtex 
umfafit, deren hoherschmelzende Komponente von PES (Polester) 
gebildet ist. Diese Topsheet-Schicht 16 ist vorzugsweise wie 
der Verbundwerkstof f nach Figur 1 ausgebildet. 
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Patentansprtiche 



1. Verbundwerkstoff zur Bildung einer 

korperzugewandten Lage bei einem absorbiernden 
Hygieneartikel zum einmaligen Gebrau'ch, aus 
wenigstens zwei durch thermische Einwirkung 
miteinander verbundenen Vlieslagen (4, 6), wobei 
die obere korperzugewandte Lage (4) aus einer 
Mischung von Monokomponentenf asern und 
Bikomponentenfasern gebildet ist und der Anteil der 
Bikomponentenfasern 30-70 Gew.-% der oberen Lage 
betragt, und wobei die Peinheit der Fasern der 
oberen Lage hochstens 3,5 dtex betragt, und wobei 
die untere Lage (6) zu wenigstens 40 Gew.-% 
Bikomponentenfasern umfasst, deren hoherschmelzende 
Komponente von PES (Polyester) gebildet ist und 
deren niedrigerschmelzende Komponente einen 
niedrigeren Schmelzpunkt aufweist als der der 
Monokomponentenf asern der oberen Lage, und wobei 
die Feinheit der Bikomponentenfasern der unteren 
Lage zwischen 4 und 10 dtex betragt. 

2. Verbundwerkstoff nach Anspruch l, dadurch 
gekennzeichnet, daS die obere korperzugewandte Lage 
(4) ein durch Kalandrieren erzeugtes Pragemuster 
aufweist, wobei der Anteil der gepragten Oberflache 
5 bis 30 % der Gesamtflache betragt. 

3. Verbundwerkstoff nach Anspruch 2, dadurch 
gekennzeichnet, daS der Anteil der gepragten Flache 
15 bis 25 % der Gesamtflache betragt. 

4. Verbundwerkstoff nach einem der vorstehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, da£ das 
Flachengewicht der oberen Lage (4) 10 bis 30 g/m J 



WO 01/25523 




PCI7EPG0/09537 



16 



betragt . 

5. Verbundwerkstof f nach Anspruch 4, dadurch 
gekennzeichnet , daS das Flachengewicht der oberen 
Lage (4) 15 bis 2 0 g/m 2 betragt. 

6 . Verbundwerkstof f nach einem der vorstehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daS die Fasern 
der oberen Lage (4) hydrophil oder permant 
hydrophil aviviert sind. 

7 . Verbundwerkstof f nach einem der vorstehenden 

Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daS die untere 
Lage (6) zu wenigstens 60 Gew.~% 

Bikornponentenf asern umfafit, deren hoherschmelzende 
Komponente von PES (Polyester) gebildet ist. 

8. Verbundwerkstof f nach Anspruch 7, dadurch 
gekennzeichnet, dafi die untere Lage (6) zu 
wenigstens 80 Gew.-% Bikornponentenf asern umfafit, 
deren hoherschmelzende Komponente von PES 
(Polyester) gebildet ist. 

9. Verbundwerkstof f nach Anspruch 8, dadurch 
gekennzeichnet, dafi die untere Lage (6) zu 100 % 
aus Bikornponentenf asern besteht, deren 
hoherschmelzende Komponente von PES (Polyester) 
gebildet ist . 

10. Verbundwerkstof f nach einem der vorstehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dafi die 
Bikornponentenf asern der unteren Lage (6) mit PES 
(Polyester) als hoherschmelzende Komponente eine 
Kemmantelf aser ist. 

11. Verbundwerkstof f nach Anspruch 10, dadurch 
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gekennzeichnet , daS die Kernmantelf aser einen zur 
Langsmittelrichtung der Faser exzentrisch 
angeordneten Kern aufweist. 

12. Verbundwerkstof f nach Anspruch 11, dadurch 
gekennzeichnet, daS die Feinheit der 
Kernmantelf aser 5 bis 8 dtex betragt. 

13. Verbundwerkstof f nach Anspruch 12, dadurch 
gekennzeichnet, daS die Feinheit der 
Kernmantelf aser 6 bis 7 dtex betragt. 

14. Verbundwerkstof f nach einem der vorstehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dafi die 
niedriger schmelzende Komponente der zu wenigstens 
40 Gew.-% in der unteren Lage vorhandenen 
Bikomponentenfaser von PE (Polyathylen) gebildet 
ist . 

15. Absorbierender Hygieneartikel mit einer 

f lussigkeitsdichten im Gebrauch korperabge wand ten 
Schicht (12) , einem Speicherkorper (14) und einer 
flussigkeitsdurchlassigen auf der korperzugewandten 
Seite des Speicherkorpers (14) vorgesehenen Schicht 
(16), dadurch gekennzeichnet, dass die 

flfissigkeitsdurchlassige auf der korperzugewandten Seite 
des Speicherkorpers (14) vorgesehene Schicht (16) einen 
Verbundwerkstof f nach einem oder mehreren der 
vorstehenden Anspriiche umfasst oder von einem solchen 
Verbundwerkstof f gebildet ist. 

16. Absorbierender Hygieneartikel mit einer 
flussigkeitsdichten im Gebrauch korperabgewandten 
Schicht (12), einem Speicherkorper (14) und einer 
flussigkeitsdurchlassigen auf der korperzugewandten 
Seite des Speicherkorpers (14) vorgesehenen Schicht 
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(16) , wobei cier Speicherkorper (14) eine Lage (24) aus 
intravernetzten Zellulosef asem mit einem 
Flussigkeitsretentionswert zwischen 0,6 und 0,9 g F i/g Faser 
umfasst, wobei die Lage (24) intravernetzter 
Zellulosef asern zu 8-15 Gew.-% superabsorbierende 
Polymermaterialien enthalt, wobei die 

f lussigkeitsdurchlassige auf der korperzugewandten Seite 
des Speicherkorpers (14) vorgesehene Schicht (16) 
ihrerseits wenigstens zweilagig ist und die obere dieser 
Lagen aus Fasern mit einer Feinheit von hochstens 3,5 
dtex besteht wahrend die untere dieser Lagen 
Bikomponentenf asern mit einer Feinheit zwischen 4 und 10 
dtex umfasst deren hoherschmelzende Komponente von PES 
gebildet ist. 

17. Hygieneartikel nach Anspruch 16, dadurch 
gekennzeichnet, daS der Speicherkorper (14) 
aufierdem eine Schicht (26) aus nicht vernetzten 
Zellulosef asern mit einem 

Flussigkeitsretentionswert zwischen 1,0 und 1,4 
Sn/gFaaer u nd wenigstens 20 Gew.-% 
superabsorbierenden Polymermaterialien aufweist. 

18. Hygieneartikel nach Anspruch 17, dadurch 
gekennzeichnet, daS die weitere Schicht (26) des 
Speicherkorpers unterhalb der Schicht (24) aus 
intravernetzten Zellulosef asern angeordnet ist. 

19. Hygieneartikel nach Anspruch 18, dadurch 
gekennzeichnet, daS die weitere Schicht (26) auf 
ihrer im Gebrauch korperabgewandten Seite einen von 
superabsorbierenden Materialien freien 
schichtformigen Bereich (28) aufweist. 

20. Hygieneartikel nach einem der Anspruche 16 bis 19, 
dadurch gekennzeichnet, daS die 



WO 01/25523 PCT/EP00/09537 

19 



flussigkeitsdurchlassige auf der korperzugewandten 
Seite des Speicherkorpers vorgesehene Schicht (16) 
nach einem oder mehreren der Anspruche 1 bis 14 
ausgebildet ist. 
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PCT 

NOTIFICATION OF ELECTION 

(PCT Rule 61.2) 
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United States Patent and Trademark 
Office, PCT 

201 1 South Clark Place Room 
CP2/5C24 

Arlington, VA 22202 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE 
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1. The designated Office is hereby notified of its election made: 



I X| in the demand filed with the International Preliminary Examining Authority on: 

12 February 2001 (12.02.01) 

I | a notice effecting later election filed with the International Bureau on: 



2. The election Q<j was 

□ 



was not 



made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under 
Rule 32.2(b). 



The International Bureau of WIPO 
34, chemin des Colombettes 
1211 Geneva 20, Switzerland 


Authorized officer 

Charlotte ENGER 


Facsimile No.: (41-22) 740.14.35 


Telephone No.: (41-22) 338.83.38 
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International application No. 

PCT/EP00/09537 


International filing date (day/month/year) 
29 September 2000 (29.09.00) 


Priority date (day/month/year) 

02 October 1999 (02.10.99) 


International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC 
D04H 13/00 


Applicant 


PAUL HARTMANN AG 





This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority 
and is transmitted to the applicant according to Article 36. 



This REPORT consists of a total of . 



. sheets, including this cover sheet. 



This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been 
amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 
70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT). 



These annexes consist of a total of 



sheets. 
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I 




II 


□ 


III 


□ 


IV 


□ 


V 




VI 


□ 


VII 


□ 


VIII 
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3. This report contains indications relating to the following items: 
Basis of the report 
Priority 

Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability 
Lack of unity of invention 

Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 

Certain documents cited 

Certain defects in the international application 

Certain observations on the international application 



Date of submission of the demand 

12 February 2001 (12.02.01) 


Date of completion of this report 

17 December 2001 (17.12.2001) 


Name and mailing address of the IPEA/EP 
Facsimile No. 


Authorized officer j 
Telephone No. 



Form PCT/IPEA/409 (cover sheet) (July 1998) 
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International application No. 
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Basis of the report 



1 . With regard to the elements of the international application:* 
j j the international application as originally filed 
[Xj the description: 



1-14 



pages 
pages 



, as originally filed 
, filed with the demand 



, filed with the letter of 



the claims: 

pages 

pages 

pages 



-15, 16 (in part) 



, as originally filed 

, as amended (together with any statement under Article 1 9 
, filed with the demand 



16 (in part), 17-20 



. , filed with the letter of 16 July 2001 (16.07.2001) 



the drawings: 

pages 

pages 

pages 



1/1 



> as originally filed 

, filed with the demand 



. , filed with the letter of 



1^2 the sequence listing part of the description: 



pages 
pages 



, as originally filed 

_ , filed with the demand 



_, filed with the letter of 



2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which 
the international application was filed, unless otherwise indicated under this item. 

These elements were available or furnished to this Authority in the following language which is- 

□ 

the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)). 

□ 

the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)). 

the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/ 
or 55.3). 

With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international 
preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing: 

contained in the international application in written form. 

filed together with the international application in computer readable form. 

furnished subsequently to this Authority in written form. 

furnished subsequently to this Authority in computer readable form. 

The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the 



4. 



□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

□ 
□ 



international application as filed has been furnished. 

The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has 
been furnished. 

The amendments have resulted in the cancellation of: 

I I the description, pages 

I I the claims, Nos. 

I I the drawings, sheets/fig 



I | This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go 
' — ' beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).** 

* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to 
in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70. J 6 
and 70 J 7). 

** Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report. 
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V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 



Statement 
Novelty (N) 

Inventive step (IS) 
Industrial applicability (IA) 



Claims 
Claims 

Claims 
Claims 

Claims 
Claims 



1-20 



1-20 



1-20 



YES 
NO 
YES 
NO 

YES 
NO 



2. Citations and explanations 

This report makes reference to the following documents: 
Dl: US-A-5 143 779 (NEWKIRK DAVID D ET AL) 1 
September 1992 (1992-09-01) 

EP-A-0 792 629 (UNI CHARM CORP) 3 September 
1997 (1997-09-03) 

WO-A-96/12460 (PROCTER & GAMBLE) 2 May 1996 
(1996-05-02) 

EP-A-0 780 108 (PROCTER & GAMBLE) 25 June 1997 
(1997-06-25) 



D2 



D3 



D4 



1. Claim 1 

1.1 The aim of the invention is to provide a composite 
material (Claim 1) that meets the requirements for a 
topsheet and is also easier to handle, meaning 
specifically that it has a lower tendency to "dust". 
The dusting problem arises primarily from the use of 
relatively stiff, bulk elastic fibers in the lower 
layer, and the low degree of compression during 
thermal hardening that results therefrom. 
Consequently, there are few inter-fiber bonds,. which 
is why the fiber pieces tend to come loose from the 
fiber composite. 

1.2 This dusting problem can be prevented by using a bi- 
component fiber having polyester as a higher-melting 
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Intentional application No. 
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rLl/hr UU/Uyoo/ 



component in the lower layer, the amount of which 
equals at least 40 wt.-% and whose denier is between 
4 and 10 dtex. The upper layer consists of mono- 
component and bi-component fibers (the amount of bi- 
component fibers equals 30-70 wt.-%, the denier 
equals 3.5 dtex at most). 

1.3 Dl (category A) discloses a composite material of 
one layer (the amount of bi-component fibers is less 
than 70-75%; fiber strengths are 1.9 and 3.3 dtex; 
polyethylene/polyester, bi-component fibers: column 
5, lines 2, 11, 19-20, 24-26 and 53). None of the 
documents cited in the search report (all category 
A) discloses the combination of an upper layer 
having a fiber strength of < 3.5 dtex and a lower 
layer having a fiber strength from 4 to 10 dtex. 

1.4 Therefore the solution to the problem in question is 
neither known nor rendered obvious by the prior art. 
Consequently, Claim 1 meets the requirements of PCT 
Article 33 (1) . 

2. Claim 15 

Claim 15 discloses an absorbent hygiene product 
having a topsheet according to Claims 1 to 14. Since 
Claim 1 meets the requirements of PCT Article 33(1), 
Claim 15 likewise meets these requirements. 



3. Claim 16 

Claim 16 discloses an absorbent hygiene product 
having a two-ply topsheet, the upper layer having 
fibers whose denier is 3.5 dtex at most, whereas the 
denier of the. fibers in the lower layer is 4 to 10 
dtex, and furthermore, a polyester is used as a 
higher-melting fiber in the bi-component fibers of 
the lower layer. 

If a modified Claim 16 redressed the objections 
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listed in point 5, it could, for the same reasons as 
Claim 15 and Claim 1 (see points 1 and 2), meet the 
requirements of PCT Article 33(1). 



Dependent Claims 2-14 and 17-20 relate to preferred 
embodiments of the composite material in Claim 1, 
and to the absorbent hygiene product according to 
Claim 16, respectively, and said claims are 
acceptable as such, provided that the objections in 
point 5 have been redressed and that said claims 
depend on independent Claim 1 or 16 which meet the 
requirements of PCT Article 33(1). 



4 . 



Dependent Claims 2-14 and 17-20 
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VIII. Certain observations on the international application 

The following observations on the clarity of the claims, description, and drawings or on the question whether the claims are fully 
supported by the description, are made: 

5. Claims 16 and 17 

Claims 16 and 17 contain references to the 
description and the drawings. According to PCT Rule 
6.2(a), claims may contain references only if 
absolutely necessary, which is not the case here. 
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PCT 



PCT 

INTERNATIONALER VORLAUFIGER PRUFUNGSBERICHT 

(Artikel 36 und Regel 70 PCT) 



Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 
1703 623 fri/snr 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/EPOO/09537 



WEITERES VORGEHEN 



siehe Mitteiiung uberdie Ubersendung des internationalen 
vorlaufigen Prufungsberichts (Formblatt PCT/I PEA/41 6) 



Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 
29/09/2000 



Prioritatsdatum (Tag/Monat/Tag) 
02/10/1999 



Internationale Patentklassifikation (IPK) Oder nationale Klassifikation und IPK 
D04H 13/00 



Anmelder 

PAUL HARTMANN AG 



1 itss^srr^"-*"^'"** 

2. Dieser BERICHT umfaGt insgesamt 5 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 

H ^SSTy IT" B , 6riCht ANLAGEN bei = dabei ha "delt es sich um Blatter mit Beschreibungen Anspruchen 
B 2££ ™ 9en ' d ' e B 9ea " dert wurden und di ^em Bericht zugrunde liegen, und/oder BlaSJr mTSser 
Behorde vorgenommenen Benchtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der VerwaitungsrichlTen ™ PCT) 

Diese Anlagen umfassen insgesamt 2 Blatter. 



3. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 



I 




II 


□ 


III 


□ 


IV 


□ 


V 




VI 


□ 


VII 


□ 


VMI 





? sxsie """9 nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigl 
gewerbhchen Anwendbarke.t; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

Roctimmtn nnnn(.".U^. I l_i I _ - 



Datum der Einreichung des Antrags 
12/02/2001 



Name und Postanschrift der mit der internationalen vorlaufigen 
Priifung beauftragten Behorde: 



Europaisches Patentamt 
D-80298 Munchen 

Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 
Fax: +49 89 2399 - 4465 

Formblatt PCT/IPEA/409 (Deckblatt) (Januar 1994) 



Datum der Fertigstellung dieses Berichts 
17.12.2001 



Bevollmachtigter Bediensteter 
Spitzer, B 

Tel. Nr. +49 89 2399 7501 




INTERNATIONALER TORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT 



Internationales Aktenzeichen PCT/E POO/09537 



I. Grundlage des Berichts 



erne 



aZ^Z internat,onalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf ei, 

Autforderung nach Artikel 14 h,n vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprunalich 
e/^ere/crtr undsind ihm nicht beigefugt, weil sie keine Anderungen enthalten (Regeln 70. 16 und 70.17)): 
Descnreibung, Seiten: 



1-14 



ursprungliche Fassung 



Patentanspruche, Nr.: 

1-15,16 (Teil) ursprungliche Fassung 

16 (Teil), 17-20 eingegangen am 



1 7/07/2001 mit Schreiben vom 1 6/07/2001 



Zeichnungen, Blatter: 

1/1 ursprungliche Fassung 



2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache in der 
die .ntematronale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung Oder wurden in ^Si^S^^ 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. «inyereicni f soiern 

2|f„a^ d !r ,l K S !f nd ! n , der Be u 6rde in der SpraChe: zur Verfti 9^9 ^w. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich urn 

D Regef SlJbjT ° berSetZUn9 ' diS f ° f die Zwecke der intem ationalen Recherche eingereicht worden ist (nach 
□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48 3(b)) 

D S^ri'Sr *"*" dW — ««**- ^ *■«** worden 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosaureseauen* tat Hio 
mternafonale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls 6u™emn™rt™2s° 



□ 
□ 
□ 
□ 



in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uberden 

Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

Die Erklarung daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 

Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 
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4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 

5 ' D ^Z^r- 0 ^ Bert i C I 8 '? ti9Un9 (V ° n 6ini9en) der An derungen erstellt worden, da diese aus den 
" g n ? be h e 2 Und6n naCh Auffassun 9 der Behorde Gber den Offenbarungsgehalt in der ursprunqhch 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). ursprungncn 

betufQgeT^' * AndBnm 0 Bn enthalten ' ist « *»*t 1 hinzuweisen;sie sind diesem Bericht 

6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 



V ' aowL^Shir e A tSte "!II! 9 h Artlkel 35{2) hin *fch«teh der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerbl.chen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stiitzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 
Neuheit (N) 



Erflnderische Tatigkeit (ET) 
Gewerbllche Anwendbarkeit (GA) 



Ja: Anspruche 1-20 
Neln: Anspruche 

Ja: Anspruche 1-20 
Neln: Anspruche 

Ja: Anspruche 1 -20 
Neln: Anspruche 



2. Unterlagen und Erklarungen 
siehe Beiblatt 



VIII. Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 

Zur Klarheit der Patentanspriiche, der Beschreibung und der Zeichnunaen odPr 7.1 ri*r Fnnn ^ a 



Formblatt PCT/IPEA/409 (Felder l-VIII, Blatt 2) (Juli 1998) 



™S£2£S£F£^ PCT/EP00/09537 

Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

D1: US-A-5 143 779 (NEWKIRK DAVID D ET AL) 1. September 1992 (1992-09- 

D2: EP-A-0 792 629 (UNI CHARM CORP) 3. September 1997 (1997-09-03) 
D3: WO 96 1 2460 A (PROCTER & GAMBLE) 2. Mai 1 996 (1 996-05-02) 
D4: EP-A-0 780 108 (PROCTER & GAMBLE) 25. Juni 1997 (1997-06-25) 

Zu Punkt V 

Begriindete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der 
erfinderischen Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und 
Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Anspruch 1 

1 . 1 Ziel der Erfindung ist es, einen Verbundwerkstoff (Anspruch 1 ) zu finden, der die 
Anforderungen an ein Topsheet erfullt und gleichzeitig leichter zu handhaben ist, 
d.h. eine geringere Neigung zum "Stauben" aufweist. Die Staubproblematik 
entsteht v.a. durch den Einsatz relativ steifer, bauschelastischer Fasem in der 
unteren Schicht und eine daraus resultierende geringe Komprimierung bei der 
thermischen Verfestigung. Daher gibt es relativ wenig 

Zwischenfaserverbindungen, weshalb die Faserteile dazu neigen, sich aus dem 
Faserverbund zu losen. 

1 .2 Vermieden wird diese Staubproblematik durch den Einsatz einer 
Bikomponentenfaser mit Polyester als hoherschmelzender Komponente in der 
unteren Schicht, deren Anteil mindestens 40 Gew.% betragt und eine Feinheit 
zwischen 4 und 10 dtex aufweist. Die obere Schicht besteht aus Mono- und 
Bikomponentenfasern (Anteil der Bikomponentenfasern 30-70 Gew.%; Feinheit 
max. 3,5 dtex). 

1 .3 Aus dem Dokument D1 (A-Kategorie) ist ein Verbundmaterial mit einer Schicht 
bekannt (Anteil Bikomponentenfasern kleiner 70 bis 75 %; Faserstarke 1,9 und 
3,3 dtex; Polyethylen/Polyester Bikomponentenfasern: c. 5, I. 2, 1 1, 19-20, 24-26, 
53). Die Kombination einer oberen Schicht mit Faserstarke < 3,5 dtex und einer ' 
unteren Schicht mit einer Faserstarke zwischen 4 und 10 dtex ist aus keinem der 
im Recherchenbericht genannten Dokumente (alle A-Kategorie) bekannt. 

1 .4 Die Losung der gestellten Aufgabe ist daher weder bekannt noch wird sie durch 
den Stand der Technik nahegelegt. Anspruch 1 erfullt somit die Anforderungen 
des Artikels 33(1) PCT. 
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2. Anspruch 15 

Anspruch 15 offenbart einen absorbierenden Hygieneartikel mit einem Topsheet 
nach Anspruch 1 bis 14. Da Anspruch 1 die Anforderungen des Artikels 33(1) 
PCT erfullt, erfiillt auch Anspruch 15 diese Anforderungen. 

3. Anspruch 16 

Anspruch 16 offenbart einen absorbierenden Hygieneartikel mit einem 
zweilagigen Topsheet, wobei die obere Schicht Fasern eine Feinheit von 
hochstens 3,5 dtex aufweist, wahrend die Feinheit der Fasern der unteren Schicht 
4 bis 10 dtex betragt und auBerdem in den Bikomponentenfasern der unteren 
Schicht ein Polyester als hoherschmelzende Faser eingesetzt wird. 
Ein geanderter Anspruch 16, der die unter 5. genannten Einwande erfullt, konnte 
aus den gleichen Griinden wie Anspruch 15 und Anspruch 1 (vergleiche Punkte 1 
und 2) die Anforderungen des Artikels 33(1) PCT erfullen. 

4. Abhangige Anspriiche 2 bis 14 und 17 bis 20 

Die abhangigen Anspriiche 2 bis 14 und 17 bis 20 beziehen sich auf bevorzugte 
Ausfuhrungsbeispiele des Verbundwerkstoffes von Anspruch 1 bzw. des 
absorbierenden Hygieneartikels von Anspruch 16 und konnen als solche unter 
Berucksichtigung des unter 5. genannten Einwande ubernommen werden, wenn 
sie von einem unabhangigen Anspruch 1 bzw. 16 abhangen, der als solches die 
Kriterien des Artikels 33(1) PCT erfullt. 

Zu Punkt VIII 

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 

5. Anspriiche 16 und 17 

Die Anspriiche 16 und 17 enthalten Bezugnahmen auf die Beschreibung bzw. die 
Zeichnungen. GemaB Regel 6.2 a) PCT diirfen Anspriiche nur dann Bezugnah- 
men enthalten, wenn dies unbedingt erforderlich 1st, was hier nicht der Fall ist. 
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(16), wobei der Speicherkorper (14) eine Lage (24) aus 
intravernetzten Zellulosef asern mit einem 
Flussigkeitsretentionswert umfasst, der aus dem 
Quotienten der Masse (g P1 ) der beini Zentrifugentest nach 
Seite 9 aufgenommenen oder gebundenen Fliissigkeit und 
der Trockenmasse (g Paser ) der Zellulosef asern gebildet ist 
und 0,6 - 0,9 g F1 /g Faser betragt, wobei die Lage (24) 
intraverrietzter Zellulosef asern zu 8-15 Gew.-% 
superabsorbierende Polymermaterialien enthalt, wobei die 
fliissigkeitsdurchlassige auf der korperzugewandten Seite 
des Speicherkorpers (14) vorgesehene Schicht (16) 
ihrerseits wenigstens zweilagig ist und die obere dieser 
Lagen aus Fasern mit einer Feinheit von hochstens 3,5 
dtex besteht wahrend die untere dieser Lagen 
Bikomponentenf asern mit einer Feinheit zwischen 4 und 10 
dtex umfasst deren hoherschmelzende Komponente von PES 
gebildet ist . 



17. Hygieneartikel nach Anspruch 16, dadurch 

gekennzeichnet, daS der Speicherkorper (14) 
auSerdem eine Schicht (26) aus nicht vernetzten 
Zellulosefasern mit einem 

Flussigkeitsretentionswert, der aus dem Quotienten 
der Masse (g F1 ) der beim Zentrifugentest nach Seite 
9 aufgenommenen oder gebundenen Fliissigkeit und der 
Trockenmasse (g Faser ) der Zellulosefasern gebildet 
ist und 1,0 - i <4 g F1 /g Paser betragt, und wenigstens 
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20 Oew.-% superabsorbierenden Polymermaterialien 
aufweist . 

Hygieneartikel nach Anspruch 17, dadurch 
gekennzeichnet, dafi die weitere Schicht (26) des 
Speicherkorpers unterhalb der Schicht (24) aus 
intravernetzten Zellulosef asern angeordnet ist. 

Hygieneartikel nach Anspruch 18, dadurch 
gekennzeichnet, daS die weitere Schicht (26) auf 
ihrer im Gebrauch korperabgewandten Seite einen von 
superabsorbierenden Materialien freien 
schicht fdrmigen Bereich (28) aufweist. 

Hygieneartikel nach einem der Anspruche 16 bis 19, 
dadurch gekennzeichnet, dafi die 

flussigkeitsdurchlassige auf der korperzugewandten 
Seite des Speicherkorpers vorgesehene Schicht (16) 
nach einem oder mehreren der Anspruche 1 bis 14 
ausgebildet ist. 
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VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT 
AU«|EM GEBIET DES PATENTWESJ - 




PCT 

INTERN ATIONALER RECHERCHENBERICHT 

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT) 



Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 

1703 623 fri 


WEITERES siehe Mitteilung uber die Ubermittlung des internationalen 
wnDrcuCM Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit 
vuHbEHEN zutreffend, nachstehender Punkt 5 


Internationales Aktenzeichen 

PCT/EP 00/09537 


Internationales Anmeldedatum 
(Tag/Monat/Jahr) 

29/09/2000 


(Fruhestes) Prioritatsdatum (Tag/Monat/Jahr) 

02/10/1999 


PAUL HARTMANN AG 



Si' ifiOhS^ pt C r e ^ enber i C ^ WU ?T VOn der ,nternati onalen Recherchenbehorde erstellt und wird dem Anmelder gemaB 
Artikel 18 ubermitteft. Eine Kopie wird dem Internationalen BCiro iibermittelt yemau 

Dieser international Recherchenbericht umfaBt insgesamt _02 Blatter. 

[X] Daruber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unterlagen zum Stand der Technik bei. 



1. Grundlage des Berichts " " 

a. Hinsichtlich der Sprache ist die Internationale Recherche auf der Grundlage der internationalen Anmeldunn in riPr Q nra rho 
durchgefuhrt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Pu 9 nkt %^^^^^lst P 

D An G rn^^ «™ ™ ^ ^gereichten Obersetzung der internationalen 

j_J in der internationalen Anmeldung in Schriflicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

^ inttn^n U JI£; ^11^ nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den Often barungsgehalt der 
internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. cuunybyenan aer 

^ ^rS^^ 3 * com P uter,esbarer Form ertaR ten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, 

2. Q Bestimmte Anspruche haben sich als nicht recherchierbar erwiesen (siehe Feid I). 

3. Q Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung (siehe Feld II). 

4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfindung 

PH wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 
I | wurde der Wortlaut von der Behorde wie folgt festgesetzt: 



Hinsichtlich der Zusammenfassung 

[Y| wlrd der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt, 

n An^f.H e ^ WOrt, f Ut S a u h - Regel 38 2b) in der ln Feld angegebenen Fassung von der Behorde festqesetzt Der 

Folgende Abbiidung der Zeichnungen ist mit der Zusammenfassung zu veroffentlichen: Abb. Nr. __J 

E wie vom Anme,der vorgeschlagen Q kein e der Abb. 

I I weil der Anmelder selbst keine Abbiidung vorgeschlagen hat. 
I | weil diese Abbiidung die Erfindung besser kennzeichnet. 



Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 1) (Juli 1998) 



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 



A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSd^MJSTANDES 

IPK 7 D04H13/00 D04H1/42 



5 s 



Internationales Aktenzeichen 



PC 



00/09537 



Nach der Internationalen Pate ntklassifikat ion (IPK) Oder nach der nationalen Klassifika tion und der IPK 
B. RECHERCHIERTE GEBIETE 



Recherchierter Mindestprufstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole ) 

IPK 7 D04H A61F 



Recherchierte aber nicht zum Mindestprufstoff gehorende Veroffentlichungen, so we it diese unter die recherchierten Gebiete fallen 



Wahrend der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evil, verwendete Suchbegriffe) 

EPO-Internal 



C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategorie 0 Bezeichnung der Veroffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile 



Betr. Anspruch Nr. 



US 5 143 779 A (NEWKIRK DAVID D ET AL) 

1. September 1992 (1992-09-01) 
Bei spiel 1 

EP 0 792 629 A (UNI CHARM CORP) 
3. September 1997 (1997-09-03) 
Spalte 6, Zeile 13 - Zeile 37 

W0 96 12460 A (PROCTER & GAMBLE) 

2. Mai 1996 (1996-05-02) 

Seite 22, Zeile 3 -Seite 23, Zeile 4; 
Anspruch 6 

Seite 28, Zeile 1 - Zeile 11 

EP 0 780 108 A (PROCTER & GAMBLE) 
25. Juni 1997 (1997-06-25) 
Spalte 4, Zeile 42 - Zeile 53 
Spalte 8, Zeile 18 -Spalte 9, Zeile 11 



1-5,9, 
10,12-15 



1,2,15 



1,6,15 



1,6,15, 
16 



□ 



Weitere Veroffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu 
entnehmen 



Siehe Anhang Patentfamilie 



Besondere Kategorien von angegebenen Veroffentlichungen 
'A 1 Veroffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technikdefiniert 
aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist 

alteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen 
Anmeldedatum veroffentlicht worden ist 

Veroffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritatsanspruch zweifelhaft er- 
scheinen zu lassen, Oder durch die das Veroffentlichungsdatum einer 
anderen im Recherchenbericht genannten Veroffentlichung belegt werden 
soil oder die aus einem anderen besonderen Grund anqeqeben ist (wie 
ausgefuhrt) 

Veroffentlichung, die sich auf eine mundliche Offenbarung, 
eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere MaRnahmen bezieht 
Veroffentlichung, die vordem internationalen Anmeldedatum, aber nach 
dem beanspruchten Priorrtatsdatum veroffentlicht worden ist 



T Spatere Veroffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum 
oder dem Prioritatsdatum veroffentlicht worden ist und mit der 
Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verstandnis des der 
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundelieqenden 
Theone angegeben ist 

"X 1 Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann allein aufgrund dieser Veroffentlichung nicht als neu oder auf 
erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet werden 

•V Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann nicht als auf erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet 
werden, wenn die Veroffentlichung mit einer oder mehreren anderen 
Veroffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und 
dtese Verbindung fur einen Fachmann naheliegend ist 
Veroffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist 



Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 



17. Januar 2001 



Absendedatum des internationalen Recherch en benefits 



25/01/2001 



Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehorde 
Europaisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 
NL - 2280 HV Rijswijk 
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, 
Fax: (+31-70) 340-3016 



Bevollmachtigter Bediensteter 



V Beurden-Hopkins, S 
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